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010129590 

WPI Acc No: 1995-030841/199505 

XRPX Acc No: N95-024521 
Highly rigid, lightweight cylinder for intaglio printing machine - has 
carbon@ fibre reinforced plastics layer in bore of aluminium© tube 

Patent Assignee: DORNIER GMBH (DOSY ) 

Inventor: PIMISKERN K 

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002 
Patent Family: 

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week 

DE 4319622 Al 19941222 DE 4319622 A 19930615 199505 B 

DE 4319622 C2 19980716 DE 4319622 A 19930615 199832 

Priority Applications (No Type Date) : DE 4319622 A 19930615 
Patent Details: 

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes 
DE 4319622 Al 3 B41F-013/08 

DE 4319622 C2 B41F-013/11 

Abstract (Basic) : DE 4319622 A 

The cylinder (2) has a wear-resistant surface. A carbon fibre 
reinforced plastics layer is deposited in the bore of an "Al tube in a 
thickness corresp. to the bending stresses such that a max. rigidity is 
attained. 

The carbon fibre reinforced plastics layer is applied in such a way 
that a min. of material is used. The cylinder consists of the Al tube 
with two bearing journals. The tube jacket has air venting grooves 

USE/ADVANTAGE - Low-cost mfr. of rigid, lightweight cylinder for 
intaglio printing machine, equal to high technical requirements. 
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(§) WalzefurTiefdruckmaschinen in Faserverbundbauweise 


Walze fur Druckmaschinen mit einer symmetrischen 
dem Biegemomentenverlauf entsprechenden Wandstar- 
ke und Lege rung an den Walzenenden, dadurch gekenn- 
zeichnet, deB sich in der Boh rung eines formgenauen Al- 
Roh res ein CFK-Gelege befindet, wobei die Fasern des 
Geleges im wesentlichen in Langsrichtung zur Walzen- 
achse verlaufen und die Wandstarke des Geteges zu den 
Walzenenden hin abnimmt. 


4< 


J- 

9 WM 


•72 


10 



CM 

O 

CM 
CM 
CD 

O 

i 

1X1 


BUNDESDRUCKEREI 0538 802129/111/9 


17 


THIS PAGE BLANK (USPTO) 


DE 43 19 622 C 2 


2 

Abktirzungen 


Die Erfindung betrifft cine Umlenkwalze fur den Einsatz 
bci TLefdruckmaschinen gem£fi den Merkmalen des Patent- 
anspruchs 1. 

An Walzen fur den Einsatz bed Tiefdiuckmaschinen wer- 
den sehr hohc Anfonierungcn, wie Rundheit, geringe 
Duichbiegung (hohe Steifigkeit), geringes Massentragheits- 
moment und verschleiBfeste Oberflache gestellL AuBerdem 
raussen zur Vermeidung von Luftpolstem zwischen Papier 
und Walze auf den gesamten Walzenmantel EntlOftungsnu- 
ten angebracht werden. 

Die iiblich eingesetzten Walzen bestehen aus eineni 
Stahlmantel mil Hartchrombeschichtung. Durch die gestie- 
genen Anforderungen, wie hohere Drehzahi, groBere Pa- 
pi erbreite und hohere Tiefdruckqualitat, sind Stahlwalzen 
nicht mehr geeignet 

Seit IniTTOTn sind auch CFK-Walzen im Einsatz. Dabei be- 
steht der Walzenkorper aus einen CFK-Wickelrohr, dessen 
Oberflache zur Erhohung der VerschldBfestigkeit zusatzlich 
z. B. rnit Aluminiumoxid beschichtet wird (Plasmaspritzen). 
Diese Walzen sind wesentlich teurer als Stahlwalzen, was 
vor allem in den WerkstofF- und Herstellkosten begriindet 
ist. AuBerdem erfQUt die Oberflachenqualitat derzeit nicht 
die Arif orderungen . So konnen z. B. die Entiuftungsnuten 
nur sehr schwierig in den CFK eingebracht werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Walze zu schafFen, die 
sowohl kostengiinstiger hersteilbar ist und hohere druck- 
technische Anforderungen erfiillt 

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des An- 
spruchs gelost. 

Das erfindungsgernaBe Walzenkonzept geht von einer Al/ 
CFK-Verbundwalze aus. Dabei wird das CFK-Rohr aller- 
dings nicht mehr gewickelt, sondem ein formgenaues Alu- 
Rohr innen durch CFK-Laminat verstarkt; Im Gegensatz zu 
eineni Wickelrohr konnen dabei die C-Fasern im wesentli- 
chen in Langsrichtung der Walze (das heiBt in die Hauptbe- 
lastungsrichtung) abgelegt werden. Dies ergibt ein Maxi- 
mum an Steifigkeit und ein Minimum an Durchbiegung. Au- 
Berdem kann die Dicke des CFK entsprechend der Biegebe- 
lastung ausgelegt werden, was gegeniiber der Herstellung 
durch Wickeln mit konstanter Wanddicke zu erheblicher 
CFK-Materialeinsparung und damit zur Kostenreduzierung 
fubrt. 

Die CFK-Verstarkung kann in Segmenten vorgefertigt 
und in das Al-Rohr eingeklebt oder auf eineni Expandier- 
dorn komplett abgelegt und durch den Expandierdorri innen 
angepreBt werden. 

Nach dem Einbringen der CFK-\ferstarkung kann das Al- 
Rohr konventionell in hdher Prazision (Formgenauigkeit) 
bearbeitet werden (Die Wanddicke des Al-Rohrs kann dabei 
wesentlich reduziert werden.) und anschlieBend durch Har- 
tanodisieren des Al-Mantels die verschleiBfeste Oberflache 
erreicht werden* 

Die Rrfindnng wird anhand von Figuien erlautext 

Es zeigen: 

Fig. 1 zeigt die Schnittansicht einer erfindungsgemafien 
Tiefdruckwalze, ' 

Fig, 2 ein Detail der Oberflache der Walze und 

Fig. 3 den Lagenaufbau eines CFK-Geleges in der Boh- 
rung der Walze. . 

Fig. 1 zeigt eine Tiefdruckwalze 2 in Schruttdarstellung, 
die aus zwei Lager zapfeo 4 und einem Al-Rohr 6 besteht 
Das Rohr weist in der Bohrung 8 ein CFK-Laminat 10 auf, 
dessen Lagenaufbau in Fig. 3 symbolisch dargestellt ist. Der 
Mantel 12 des Rohres 6 (Walzenoberflache) ist mit Entiuf- 
tungsnuten 14 versehen, die in fig. 2 dargestellt sind. 


to 


15 


C = Kohlenstoff 

CFK = KbUcnstoff-Faser-verstarkter-Kunststoff 
Al = Aluminium 

Patentansprtiche 

Walze fur Druckmaschinen mit einer symmetrischen 
dem Biegemomentenverlauf entsprechenden Wand- 
starke und Lagerung an den Walzenenden, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich in der Bohrung eines form- 
genauen Al-Rohres ein CFK-Gelege befindet, wobei 
die Fasern des Geleges im wesentlichen in Langsrich- 
tung zur Walzenachse verlaufen und die Wandstarke 
des Geleges zu den Walzenenden bin abnimmt. 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 


THIS PAGE BLANK (uspto) 



802129/111 


THIS PAGE BLANK <uspto) 


